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Veroffentiicht 

Mil intemationalem Recherchenbericht. 
Vor Ablauf der JUr Anderungen der AnsprQche zugelasse- 
nen Frist. Verdffentlichung wird wiederholt falls Anderun- 
gen eintreffen. 



(54) Title: NONWOVEN MATERIAL, IN PARTICULAR COMPOSITE NONWOVEN MATERIAL 
(54)Bezeichnung: VLIES MATERIAL, INSBESONDERE VERB UND VLIES MATERIAL 



(57) Abstract 

A nonwoven material, in particular a composite nonwoven 
material (12) consisting of two layers, conveys liquid in one direction 
to an absorbent body (23) which absorbs liquid. In contrast to other 
known embodiments, the inherently hydrophobic nonwoven material 
is not permeable to water over its whole surface but only at a plurali- 
ty of discrete, interspaced, hydrophilized points (16). 

(57) Zusammenfassung 

Vliesmaterial, welches vorzugsweise mit zwei Schichten als 
Vcrbundvliesmaterial (12) fiir einen Rflssigkeitstransport in einer 
Richtung zu einem Saugkdrper (23) zur Aufnahme von Fills sigkeit 
ausgebildet ist. Das an sich hydrophobe Vliesmaterial ist im Gegen- 
satz zu bekannten AusfQhrungsformen nicht fiber die gesamte Ober- 
fiache, sondem nur an einer Vielzahl von diskreten, voneinander ge- 
trennten hydrophilierten Stellen (16) wasserdurchiassig ausgebildet. 
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Vliesmaterial, insbescndere Verbundvliesmaterial 

Die Erfindung betrifft ein Vliesmaterial , insbesondere 
ein Verbundvliesmaterial mit mindestens zwei Schichten 
gemaB dem Oberbegrif f des Patentanspruchs 1 . 

Solche Vliesmaterialien werden nach den bekannten Spinn- 
vliesverfcihren hergestellt und dienen dazu, FlUssigkeit 
in nur einer Richtung von auBen nach inn en zu transpor- 
tieren, wobei sich innen ein Speicherkorper bzw. ein 
Saugkorper befindet, welcher die durch das Vliesmaterial 
transportierte Fltissigkeit aufnimmt und speichert. 
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Eine bevorzugte Anwendung eines derartigen Vliesmate- 
rials ist bel Windeln fUr Kinder oder auch bei In- 
kontinehtenwihdeln fOr Erwachsene gegeben. Bekannt- 
lich iimfassen solche Windeln einen Saugkorper, der 
auf seiner einen Seite nach auBen mit einer Polymer- 
folie u rnman telt ist, tun den Austxitt der in dem Saug- 
korper gespeicherten FlUssigkeit zu verhindern. Auf 
seiner anderen inneren Gebrauchs seite ist der Saug- 
korper mit dem hier als Abdeckvlies dienenden Vlies- 
material aus synthetischen Fasem abgedeckt, die 
an sich hydrophob ausgebildet sind, Dadurch wirkt das 
Vliesmaterial, also das Abdeckvlies, selbst dann 
trocken, wenn der SaugkSrper bei einer Windel mit 
Urin vollgesogen ist. 

Urn bei der Aufnahme des Urins einen angemessenen 
schnellen Transport der FlUssigkeit zu dem Saugkorper 
zu gewSiirleisten, ist es bekannt, das hydrophobe Ab- 
deckvlies mit geeigneten Netzmitteln zu versehen, 
wie dies be i spiel sweise in der deutschen Au siege - 
schrift 27 22 860 beschrieben ist. Durch das Auftra- 
gen eines Netzmittels, also durch das Hydrophil ieren 
des Vliesroaterials, wird das zuvor hydrophobe Ab- 
deckvlies nunmehr wasserdurchlSssig . 
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Dabei ist aller dings darauf zu achten, dafi der Auf- 
trag des Netzmittels in bestirnmter Weise gesteuert 
werden muB . Ein zu starker Auf trag beschleunigt zwar 
den Transport des Urins zum SaugkSrper, jedoch be- 
steht dann die Gefahr, daB der im Saugkbrper gespei- 
cherte Urin auch wieder nach auflen zurucktransportiert 
werden kann , wodurch das Gefiihl der Trockenheit beein- 
trSchtigt wird. 

Andererseits hat ein volliger Verzicht bzw. ein zu 
schwacher Auf trag des Netzmittels auf das Abdeck- 
vlies zur Folge, daB der Urin nicht schnell genug 
zum Saugkbrper transportiert wird, wodurch das er- 
wiinschte Trockenheitsgef iihl ebenfalls beeintrachtigt 
wird. 

Grundsatzlich bereitet also das Hydrophilieren des 
an sich hydrophoben Vliesmaterials keine Schwierig- 
keit, jedoch laBt der Komfort des so zubereiteten 
Vliesmaterials in der Praxis noch zu wunschen iibrig. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Vlies- 
material der vorausgesetzten Art zu schaffen, wel- 
ches einen verbesserten Fliissigkeits transport in 
einer bevorzugten Richtung ermbglicht und gleichzei- 
tig einen unerwtinschten Rtick transport der FlUssigkeit 
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verhindert. 

Dieses Ziel erreicht die Erf indung bei dem iia Ober- 
begriff des Paten tanspruchs 1 genannten Vliesmaterial 
durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils des An- 
spruchs 1 • . 

wahrend beim Stand der Technik vorgesehen ist, das 
Vliesmaterial vollflS.chig zu hydrophilieren und mit 
eineia Netzmittel zu versehen und damit auch auf der 
gesamten Fl^che wasserdurchlS.ssig zu gestalten, be- 
schreiitet die Erf indung iiberraschend den Weg, das 
Vliesmaterial nur an einer Vielzahl diskreter, vonein- 
ander getrennten hydrophilierten Stellen wasserdurch- 
ISssig auszvibilden. Auf dem Vliesmaterial wird sozusa- 
gen ein Muster mit diskreten Stellen erzeugt, wobei 
nur diese diskreten Stellen wasserdurchlassig sind, 
wSLhrend der restliche Oberf lachenbereich des Vliesma- 
terial s hydrophob bleibt. 

Die Erf indung beruht auf der Erkenntnis, daB bei einem 
liber die gesamt^ FlSche hydrophilierten Vliesmaterial 
die Gefahr besteht, daB die in dem Speicherkorper ge- 
speicherte Fliissigkeit durch das Vliesmaterial zuriick- 
transportiert werden kann, wenn der Speicherkorper ein 
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McLximum an Fliissigkeit auf genommen hat und sich 
vollgesaugt hat. 

Bei einem solchen vollen SaugkSrper ist an den Stel- 
len, an denen weitere Fliissigkeit zugeftihrt wird, eine 
lokale Sattigung vorhanden, da der SaugkSrper nicht 
weiter aufnahraef Shig ist. Eine solche lokale SSttigung 
kann sich auch dadurch ergeben, daB an einer bestimmten 
Stelle zuviel Fliissigkeit zu dem Saugkorper geleitet 
wird und dieser nicht in der Lage ist, die Fliissigkeit 
infolge einer Dochtwirkung schnell genug innerhalb des 
gesamten Saugkorper s zu verteilen. 

An Druckstellen , wie sie sich bei der Bewegung des 
Benutzers der Windel immer wieder ergeben, besteht 
dann die Gefahr, daB die FlUssigkeit durch das bekann- 
te Vliesmaterial wieder zurucktransportiert wird, 
wordurch das Gefiihl der Trockenheit beeintrSchtigt 
wird. 

Bei der erf indungsgemaBen Ausgestaltung des Vliesma- 
terials mit einer Vielzahl von diskreten hydrophilier- 
ten und wasserdurchlSssigen Stellen ISBt sich dieser 
Nachteil demgegeniiber weitgehend vermeiden . Darch die 
vielen hydrophilierten Stellen des Vliesmaterial s er- 
folgt dann, wenn das Vliesmaterial mit Urin bedeckt 
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wird, schon eine Verteilung der Fltissigkeit auf deiti 
Vliesmaterial r rait der Folge, daB die Penetration 
bzw. der Fltissigkeitstransport nur an den vorhandenen 
diskreten Stellen und nicht vollflSchig geschieht. 
Wie sich in Versuchen gezeigt hat, ergibt sich da- 
durch insgesarat iiberraschend eine wesentlich erhShte 
SaugkapazitMt tind auch eine erhohte Absorbtionsge- 
schwindigkeit fur die Fltissigkeit. 

Ein tweiterer Vorteil besteht darin, daB durch den 
an diskreten Stellen gezielt erfolgenden Fltissigkeits- 
transport auch der Saugkorper nur an diskreten Stellen 
mit Fltissigkeit versorgt wird, und daB der Saugkorper 
infolge seiner Dochtwirkung (Saugwirkung) in der Lage 
ist, die ihm an diskreten Orten zugefUhrte Fltissigkeit 
besser auf seinen gesamten Querschnittsinhalt zu ver- 
teilen. Die Gefahr des von dera Benutzer einer Windel 
als unangenehm empfundenen Feuchtigkeitsgef tihls des 
Vliesmaterials ist daitiit weitgehend beseitigt. 

In zweckmSBiger Ausgestaltung der Erf indung lassen 
sich die hydrophilierten wasserdurchlSssigen Stellen 
punkt- bzw, kreisf6rmig, rechteckf 5rmig oder auch 
streif enfdrmig ausbilden. Dabei ist in jedem Fall ent- 
scheidend, daB das Vliesmaterial nicht vollflachig. 
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sondern jeweils nur an diskreten ortlich voneinander 
getrennten Stellen wasserdurchlassig ausgebildet ist. 

In einer we iter en vorteilhaf ten Ausgestaltung der 
Erfindung ist das Vliesmaterial zweischichtig mit 
einer oberen AuBenschicht aus relativ groben Fasern 
(Grobschicht) und einer unteren, dem Saugkorper zu- 
gevTandten Innenschicht (Feinschicht) mit feineren 
Fasern ausgebildet. 

Uber den Querschnitt dieses zweischichtigen Vlies- 
materials wird dadurch beziiglich der Durchmesser 
der Fasern der einzelnen Schichten ein Faserdurch- 
inessergradient gebildet. Dieser Faserdurchmesser- 
gradient sorgt in gewiinschter Weise fiir einen gerich- 
teten Fliissigkeitstransport in Richtung von cfer AuBen- 
schicht nach unten Uber die Innenschicht zum Saug- 
korper, weil die FlUssigkeitsspeicherf Shigkeit und 
.die Transportgeschwindigkeit der groben AuBenschicht 
qeringer als die der inneren Feinschicht sind. 

Wenn im ubrigen bei der Erfindung der nachteilige 
Rucktransport der Fltissigkeit von dem Saugkorper 
nach auBen hin vermieden ist, so ist dies auf die 
neuartige Ausbildung des Vliesmaterial zuruckzufOh- 
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ren, welches nic^t vollflachig, sondern nur an einer 
Vielzahl von - disfereten Stall en hydrophiliert wird. 
Bei einem vollen Saugkorper ist dadurch der Rticktrans- 
port auf eineni: insgesamt kl einer en Flclchenniveau be- 
grenzt, als wenn - wie dies bei deiti bekannten Vlies- 
mateifial voirgesehen ist - die gesamte FlSche des 
Vliesmaterials hydrophiliert wird. 

Die obere AuBenschicht kann dabei als Abstandshalter 
betrachtet warden, da die AuBenschicht wegen ihrer 
groben Strxiktur nur in geringem MaBe zur Speicherung 
von Fltissigkeit geeignet ist. 

Die Ausgestaltung des Vliesmaterials gemaB dem An- 
spruch 1 erftillt also die Funktion einer Verteilung 
der Fltissigkeit rmd sorgt fUr ein schnelles Penetrie- 
ren der Flussigkeit zu dem Saugkorper. 

GemSB einer weiteren zweckmMBigen Ausgestaltung der 

Erf in dung ist die Vielzahl der disk re ten hydrophi- 

lierten wasserdurchl^ssigen S tell en nicht Uber die 

gesamte FlSche des Vliesmaterials verteilt, sondern 

lediglich inner ha lb eines ein Fenster bildendes « 

FlSchsnbereiches vorgesehen, wahrend der Bereich 

auBerhalb des Fensters hydrophob bleibt. 
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Durch diese Ausbildung des Vliesmaterials lafit sich 
eine noch bessere gezielte Steuerung des Netzmittel- 
auftrags und des Flussigkeitstransports an gewtinsch- 
ten Bereichen erreichen. Bezogen auf die Gesamtfla- 
che einer Windel ist es ausreichend, wenn das Ab- 
deckvlies nur etwa zwischen 6 - 50 % itiit dem Fenster 
mit den diskreten hydrophilierten Stellen versehen wird. 
Es wird n&nlich davon ausgegangen, daB in der Praxis 
- inbesondere bei Windeln - die FlUssigkeit nicht auf 
der gesamten Auflenflache, sondern nur bereichsweise 
auftritt und zuiti Saugkbrper transportiert werden muB. 
Im ubrigen wird durch diese Ausgestaltung der Erfindung 
erreicht, daB der von dem Benutzer austretende Urin ge- 
zielt aufgesaugt und im Bereich des mit dem hydrophi- 
lierten Stellen versehenen Teils schnell zum Saugkor- 
per weitertransportier werden kann. 

Durch die Dochtwirkung des Saugkorpers wird der 
Urin dann anschlieBend nach alien Seiten drainiert, 
und zwar auch zu solchen Bereichen, oberhalb de- 
rer das Vliesmaterials nach wie vor hydrophob aus- 
gebildet ist. In Versuchen hat sich herausgestellt, 
daB die Tendenz des nachteiligen RUck transports 
von Urin da durch erheblich eingeschrSlnkt 
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werden kann, well in denjenigen Bereichen, in denen 
das Vliesmaterial bzw. das Abdeckvlies nach wie vor 
hydrophcsb ist, ein solcher Ruck transport praktisch 
vollstandig aiisgeschlossen ist. 

Der gewShlte Fiachenbereich, welcher den Bereich mit 
den diskreten hydrophilierten S tell en vorgibt, kann 
vbrzugsweise in Form eines Streifens in der Mitte 
einer Einwegwindel vorgesehen sein. Es ist in jedem 
Fall ausreichend, wenn bei der gefalteten Win del in 
der Mitte des Schritts ein Streif en init den hydro- 
philierten Stelien ausgeriistet ist. Bei einer profi- 
lierten Windel geniigt eine Breite, die der des schitia- 
len S tegs entspricht . 

In weiterer zweckmSBiger Ausgestaltung der Erfindung 
sind die diskreten wasserdurchlassigen Stelien durch 
Bedrucken des Vliesmaterial s mit einem Netzmittel 
erzeugt. Auf diese Weise lassen sich die diskreten 
Stelien auf verf ahrensmSBig einfache Weise realisie- 
ren. Es ist auch moglich, die diskreten wasserdurch- 
lassigen Stelien durch ein intermittierendes Besprii- 
hen des Vliesmaterials mit einem Netzmittel herzu- 
stellen. 



BNSOOaO: <WO 9014813A1> 



wo 90/14813 





PCr/DE90/00413 



- 11 - 



In einer anderen zweckmafiigen Ausgestaltung der Er- 
findung sind die diskreten WasserdurchlSssigen Stel- 
len durch in das Vliesmaterial eingebrachte Locher 
gebildet, wobei die Lacher an ihren AuBenrSndern mit 
eineiti Netzmittel benetzt sind. 

Dieser Art zur Erzeugung der diskreten wasserdurch- 
lassigen Stellen ISBt sich auf einfache Weise mit 
einer an ihrem Umfang mit Stacheln versehenen an 
sich zu anderen Zwecken bekannten Stachelwalze durch- 
fuhren. Dabei wird das Vliesmaterial Uber die Stachel- 
walze gefUhrt, deren Stacheln dann die Locher erzeugen, 
wobei vorzugsweise 5-50 Locher pro cm^ vorgesehen 
sind. 

Die Stacheln werden mit einem Netzmittelauf trag ver- 
sehen, so dafi dann beim Erzeugen der LScher in dem 
Vliesmaterial die AuBenrSnder der Locher mit dem 
Netzmittel behaftet sind. 

In einer we iter en zweckmSBigen Ausgestaltung ist zur 
Erleichterung und fur den Komfort des Benutzers und 
des Verarbeiters vorgesehen, die einzelnen diskreten 
wasserdurchiassigen Stellen fabrig sichtbar zu machen, 
z.B. dadurch, daB dem Netzmittel eine Farbe beigemischt 
ist. 
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Andere vorteilhaf te Weiterbildiingen und Ausgestal- 
tungen der Erf indung ergeben sich aus den Unteran- 
sprtichen, sowie der nachf olgenden Beschreibung. 

Anhand der in der Zeichniing dargestellten AusfUh- 
rungsbeispiele wird die Erfindung im folgenden naher 
erlauterti Es zeigen: 

Fig. 1 eine Draufsicht auf eine 

Windel, bei der ein Fla- 
chenbereich des Abdeckvlie- 
ses mit einer Vielzahl von 
diskreten wasserdurchlassi- 
gen Stellen versehen ist, 

Fig. 2 eine Teil-Darstellung als 

Draufsicht einer Windel, bei 
der die diskreten wasserdurch- 
ISssigen Stellen des Abdeck- 
vlieses durch Iiocher gebildet 
sind. 

Fig. 3 eine schema tische Querschnitts- 

ansicht einer Windel gemSB 
Fig. 2, 
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Fig. 4 



eine weitere schema tische 



Querschnittsansicht in ei- 



nem anderen MaBstab einer 



Windel gemSB Fig. 2, und 



Fig. 5 



eine andere Ausf uhrungsf orm 



eines Vliesmaterials - 



In Fig. 1 ist als Draufsicht in schema tischer Ansicht 
eine Windel 10 dargestellt, die in an sich bekannter 
Weise einen Saugkorper 24 (vgl. Fig. 3) besitzt, wel- 
cher in ebenfalls bekannter und hier nicht naher dar- 
gestellten Weise auf seiner Ruckseite mit einer wasser- 
undurchlassigen Polymerfolie umgeben ist, urn einen 
Austritt der in dem Saugkorper 24 gespeicherten Flussig- 
keit zu verhindern. 

Auf der der erwMhnben Polymerfolie gegeniiberliegenden 
Seite des saugkorpers 24, also auf der Benutzerseite , 
ist als Vliesmaterial ein Abdeckvlies 12 vorgesehen. 
Dieses Abdeckvlies 12 ist durch hydrophobe Fasern ge- 
bildet und erstreckt sich Uber den gesamten Oberfia- 
chenbereich der Windel 10. 

Innerhalb eines durch ein Fenster 14 gebildeten Be- 
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reiches ist -eine Vielzahl von diskreten hydrophi- 
lierten xind somit wasserdurchiassigen Stellen 16 
angeordnet, die durch Auftrag eines Netzmittels 
an den jeweiligen Stellen 16 gebildet sind. 

An sich sind diese hydrophilierten wasserdurch- 
IS-Ssigen Stellen 16 nicht sichtbar, zur besseren 
Verdeutlichung der Erfindung sind diese Stellen 
in der Zeichniing jedoch schraffiert dargestellt. 
Im tlbrigen sieht eine vorteilhafte Ausgestaltung 
der Erfindung vor, diese hydrophilierten Stellen 
16 durch eine Farbe auch fiir den Benutzer sicht- 
bar zu machen. 

wahrend in Fig. 1 die hydrophilierten wasserdurch- 
lassigen Stellen 16 durch kleine Rechtecke gebildet 
sind, verdeutlicht Fig. 2 eine Ausf Uhrungsf orm, bei 
der die hydrophilierten Stellen 16 durch eine Viel- 
zahl von Lochem gebildet sind, wobei sich vorzugs- 
weise 5-50 L5cher pro cm* verwirklichen lassen. 

In der Querschnittscuisicht eines als Abdeckvlies 
12 ausgebildeten Vliesmaterials gemas Fig. 3 sind 
diese LScher 26 in einer schema tischen Ansicht 
naher dargestellt. Aus Grtinden der besseren Uber- 
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sichtlichkeit der Zeichnung ist dabei der Saugkor- 
per 24 im Abstand vom T^deckvlies 12 dargestellt. 

Das Abdeckvlies 12 besitzt einen zweischichtigen 
Aufbau mit einer groben Auflenschicht 18 und einer 
inneren Feinschicht bzw. Innenschicht 20. Das Ab- 
deckvlies 12 ist hier also als ein Verbundvlies- 
material mit zwei Schichten ausgebildet. 

Die dargestellten Locher 26 sind an ihren AuBenran- 
dern 28 mit einem Netzmittel versehen. Die AuBen- 
schicht 18 besteht hier aus Endlosfasern mit einem 
mittleren Durchmesser von 10-30 fim. Die Innen- 
schicht besteht hier ebenfalls aus Endlosfasern 
mit einem mittleren CKirchmesser von 4-10 pm. In 
einer we iter en Ausgestaltung der Erfindung kann die 
Innenschicht aber auch durch kurze endliche Fasern 
mit einem mittleren Durchmesser von 1 - 5 )im ge- 
bildet sein. 

Wie man in Fig. 3 erkennen kann, sind die AuBen- 
schicht 18 und die Innenschicht 20 durch eine als 
gestrichelte Linie dargestellte Funktionsgrenze 
22 voneinander getrennt. infolge der groben Struk- 
turierung der AuBenschicht 18 und der f einen Innen- 
schicht 20 mit den diinneren Faserdurchmessern wird 
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tiber den gesamten Querschnitt des Abdeckvlieses 12 
ein Faserdurchmessergradient gebildet, der einen 
Transport einer Flussigkeit in Richtung auf den 
Saugkorper 24 hin ermbglicht. 

Zur weiteren Verdeutlichiing der Erf indung ist in 
Fig. 3 auf der oberen AuBenschicht 18 ein Bereich 
mit Wasser 30 dargestellt. Infolge der Wirkung der 
Vielzahl der einzelnen diskreten hydrophilierten 
Stellen in Form der Locher 26 erfolgt in der durch 
die Pfeile verdeutlichten Weise schon eine Vertei- 
lung des Fliissigkeitsangebotes des Wassers 30 auf 
der Oberfiache des Abdeckvlieses 12 auf die LScher 
26. 

Unterhalb der Lbcher 26 bilden sich dadurch inner- 
halb des Saugkarpers 24 rSumlich begrenzte Wasser- 
ansammlungen 32 im Bereich der Locher 26. Von jeder 
dieser Wasseransammlungen 32 wird also - wie durch 
die Pfeile angedeutet ist - die FlUssigkeit durch 
die bekannte Dochtwirkung des Saugkorper s 24 ver- 
teilt. 

Zur weiteren Verdeutlichtung der Erf indung zeigt 
Fig. 4 in einer schema tischen Querschnittsansicht 
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das zweischichtige Abdeckvlies 12 mit der Aufien- 
schicht 18 und der Innenschicht 20, die in an sich 
bekannter Weise an den Befestigung spunk ten 34 durch 
theannisches Vers chwei Ben miteinander verbunden sind. 
Auch hier ist wieder die Funktionsgrenze 22 zu er- 
kennen. 

Die nur teil weise und zur Vereinf achung der zeichne- 
rischen Darstellung nicht mafistabsgetreu dargestell- 
ten Locher 26 erstrecken sich durch die AuBenschicht 
18 und die Innenschicht 20. 

Diese Locher 26 konnen beispielsweise mit einer an 
ihrem AuBenumfang mit Stacheln versehenen (hier nicht 
dargestellten) Stachelwalze erzeugt werden. Dabei 
sind die Durchmesser der Locher mit 0 , 2 - 2 mm so 
gering, daB die LScher 26 als solche in der oberen 
groben AuBenschicht nicht unbedingt sichtbar werden, 
w^hrend sie die untere Feinschicht bzw. Innenschicht 
20 wegen des feineren Aufbaus auch tatsSchlich durch- 
dringen, 

Als we iter e Ausf uhrungsf orm zeigt Fig. 5 in scheraa- 
tischer Darstellung eine Querschnittsansicht eines 
zweischichtigen Abdeckvlieses mit einer AuBenschicht 
18 und einer Innenschicht 20, die dem hier nicht dar- 
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ges tell tea Saugk6rper zugewandt ist. 

Die gesamte Oberfiache des Abdeckvlieses 12 ist 
hier hydrophiliert und somit insgesamt wasserdurch- 
ISssig gemacht, wShrend nur die untere Innenschicht 
20 an einer Vielzahl von diskreten Stellen 16 hydro- 
philiert ist, beispielsweise durch die schon erwahn- 
ten Locher 26. 

Obwohl bei dieser Ausf iihrungsf orm die obere Aufien- 
schicht 18 vollflSchig wasserdurchlassig ausgebildet 
ist, lassen sich wegen der nur an diskreten Stellen 
hydrophilierten Unterschicht die itiit der Erf in dung 
angestrebten Vorteile auch hier erzielen. 
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Patentanspriiche 



1- Vliesmaterial , insbesondere Verbundvlies- 

material mit mindestens zwei Schichten, fiir einen 
in einer bevorzugten Richtung erfolgenden Fliissig- 
keits- bzw. Feuchtigkeitstransport, vorzugsweise 
zu einem von dem Vliesmaterial auf seiner Saugseite 
abgedeckten Speicherkorper fUr die Fltissigkeit, wo- 
bei das Vliesmaterial urspriinglich hydrophob ausge- 
bildet und danach durch Behandlung mit Mitteln 
hydrophiliert ist, dadurch gekennzeichnet , daB das 
Vliesmaterial (12) nur an einer Vielzahl diskreter, 
voneinander getrennter hydrophilierter Stellen (16) 
wasserdurchiassig ausgebildet ist. 
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2. Vliesmaterial nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennz eichnet , dafi nur ein gewShlter FlSchenbereich 
(14) der Gesamtf ISche des Vliesmaterials (12) mit 
den hydrophilierten Stellen (16) versehen ist. 

3. Vliesmaterial nach Anspruch 1 und/oder 2, 
dadurch gekennzeichnet , dafi die hydrophilierten Stel- 
len (16) kreis- oder punktforraig oder in frei wShlbarer 
geometrischer Form ausgebildet sind, 

4. Vliesmaterial nach Anspruch 1 und/oder 2, 
dadurch gekennzeichnet , daB die hydrophilierten Stel- 
len (16) rechteckf ormig ausgebildet sind. 

5- Vliesmaterial nach Anspruch 1 und/oder 2, 

dadurch gekennzeichnet , daB die hydrophilierten Stel- 
len streifenfdrmig ausgebildet sind. 

6* Vliesmaterial nach einem der vorhergehenden 

AnsprUche 1 - 5 / dadurch gekennzeichnet , daB das Vlies- 
material (12) zweischichtig mit einer oberen AuBenschicht 
(18) aus groben Fasern und einer unteren Innenschicht 
(20) mit feineren Fasern ausgebildet ' ist. 

7. Vliesmaterial nach Anspruch 6, dadurch qe- 

kennzeichnet , daB die AuBenschicht (18) flachig hydro- 
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philiert ist, wShrend die Innenschicht (20) nur an 
diskreten Stellen (16) wasserdurchlSssig ist. 

8. Vliesmaterial nach Anspriich 6, dadurch ge- 

kennzeichnet. daB die AuBenschicht (18) und die Innen- 
schicht (20) gemeinsam an diskreten Stellen (16) 
wasserdurchiassig sind. 



^ • Vliesmaterial nach einem der vorhergehenden 

Anspruche 1-8, dadurch gekennzeichnet . daB die 
diskreten wasserdurchiassigen Stellen (16) durch 
Bedrucken des Vliesmaterials (12) mit Netzmittel 
erzeagt sind. 



10. Vliesmaterial nach einem der vorhergehenden 
Anspruche 1-8, dadurch gekennzeichnet , daB die dis- 
kreten wasserdurchlassigen Stellen (16) durch inter- 
mittierendes Besprtihen mit Netzmittel erzeugt sind, 

11. Vliesmaterial nach einem der vorhergehenden 
Anspruche 1-8, dadurch gekennzeichnet . daB die dis- 
kreten wasserdurchlassigen Stellen (16) durch in das 
Vliesmaterial (12) eingebrachte kleine L5cher (26) 
erzeugt sind, die an ihren AuBenrSndern (28) mit einem 
Netzmittel benetzt sind .und die das Vliesmaterial teil- 
weise oder vollstandig durchdringen . 
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12. Vliesmaterial nach elnem der vorhergehenden 
Ansprtiche 1-5, dadurch gekennzeichnet , daB das Vlies- 
material (12) als einschichtiges Abdeckvlies (Cover 
Stock) edLner Windel (10), einer Damenbinde Oder anderer 
Inkontinenzprodukte ausgebildet ist. 

13. Vliesmaterial nach einem der vorhergehenden 
tospruche 6 - 12, dadurch gekennzeichnet , daB die dis- 
kreten hydrophilierten Stellen (16) farbig sichtbar ge- 
macht sind. 

14. Vliesmaterial nach einem der vorhegehenden 
Ansprtiche 6-11 oder 13, dadurch gekennzeichnet , daB 
die Fasern der groben AuBenschicht Endlosfasern sind 
und einen mittleren Durchmesser von etwa 10 - 30 ;im 
aufweisen und daB die Fasern der feinen Innenschicht 
(20) Oberwiegend Endlosfasern sind und einen mittleren 
Durchmesser von etwa 4-10 ;im besitzen. 

15. Vliesmaterial nach Anspruch 14, dadurch ge- 
kennzeichnet > daB die Fasern der Innenschicht (20) 
endliche und/oder unendliche Fasern mit einem mittleren 
Durchmesser von etwa 1-5 jim sind. 

16. Vliesmaterial nach Anspruch 1 1 , dadurch ge- 
kennzeichnet , daB die mittleren Durchmesser der Locher 
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(26) etwa 0,2 - 2 nun betragen, 
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